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Les deux voiUes on beton (celle de 10-, celle de 23-) etaient posees aux naissances sur plaques cl'risphalte : elles etaient done un peu articulees en deux points. On nc pouvait pas on conclure grand'chose pour les vout.es inarticulees.
B.  ~ Conclusions de M. le Professeur Brick. — Void les conclusions qu'a d6gag6es des experiences I'un des rapporteurs, M. le Professeur Brick :
1.  — Pendant   les   premieres   charges,   avant  les   premieres   fissures,   les deformations des axes des voAtes ont augments a peu pres proportionnellement a la charge.
2.   •-   La charge, ddpussant une certaine valeur « critique », il se produit des lissures, 1A ou hi tension depassc : soit, dans les voutes appareillees, 1'adherence du morticr au moellon ; soit, dans les voutes en beton, la resistance a 1'extension du 1)6 ton.
3.  —  Dans les voiUes  appareil!6es, les fissures  suivent le joint; dans les vo(U(js e.n bdton, dies sont irre'gulieres et se ramifient.
4.  — Kilos sc produisent au 1/4, au 1/3, aux '2/3, aux 3/4 de la portee, et aux retombees ; en general, la ou le calcul, i'ait dans I'hypothese elastique, indique des sections dnngereuwcs.
5.  — Au mornent ou apparalt la fissure, la fibre moyenne ne change pas 1 > r usq ucmcn fc de Co rmc .
(>. — Les fissures ouvertcs, la voiitc ne resiste plus a la tension ; mais elle continue a tenir par sa resistance a la compression, laquelle est beaucoup plus grande. La charge de. rupture a d^passe" la charge critique de 30 % pour la maron-nerie ordinaire, 59 % pour les voutes en briques, 31 % pour les voutes en b6ton. (Vest tr6s heurcusomcnt la resistance a 1'ecrasement qui mesure la resistance de la voftto.
C.  — Cc qu'il faul retenir. — En resume, tant qu'il n'y a pas eu tension, et pour  les  premieres   surcharges,  les  voutes   paraissent,   en  general,  s'etre comportees comme des arcs 61astiques.
G'ost A cette, rnodeste conclusion qu'aboutissent, en somme, ces experiences si vante'cs'17.
II y avait pe>ut-e"tro plus a apprendre de 1'essai de Souppes, plus vieux de 25 ans.
37. _ L'Asaoc.ialion des Ingenieurs eL Architectes autrichiens a institu6 une deuxieme « Commission ties venues » ((SowGlbo-AuBachuas). Kilo a publie deux rapports :
1° - 4 avril 19CK) ; « KlasticitP- c.t resistance de prismes en pierre de taille, moellons, beton, beto/i « arnid, hrnjiiM CIV.USP.H i>t ordiiiaires, charges suieant leur a,re et excentrtquement ».
Xeitsciirift des OEsterr. Ingenieur und Architekten Vereines. (Supplement au n° 25 de 1901).
2'- rivril '19JO :   «   Vorttea  (.If.  hritiinents  en arc, en  beton,   bp.ton  arnie,  briques,  appuyees sur des
ii I. " Vicanc, — KcHthm clt- ('Association.
II.Ve la Sumene, pendant Parrot brusque d'un train subitement serre a bloc.
